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Das Haftvermogen unci der Erhartungsverlauf 
anorganischer Bindemittel sind maBgeblich durch 
deren Kornfeinheit bedingt Bei feinkornigen Stofien, 
wie Kalkhydrat oder Zement, ergeben sich fur die 
Kornf eiaheit f olgende Werte : 5 

fur Zement 7000 bis 12 000 cmV 1 

— 0,7 bis 1,2 m 2 ^ 1 ; 
fiir Kalkhydrat 100 000 bis 200 000 cmV 1 

= 10 bis 20 mV 1 . 

10 

Wird Zement im iiblichen Verarbeitungsverfahren 
mit Wasser zusammengebracht, so bildet sich ein 
Zementgel (Zemendeim), dessen spezifische Oberflache 
in der GroBenordnung von 700 000 cm 2 g- 1 = 70m 2 g- 1 
liegt. " 15 

Wird Kalkhydrat mit Wasser angemacht oder ein- 
gesumpft, dann verandert sich seine spezifische Ober- 
flache nicht wesentlich. 

Es wurde nun gefunden, daB man die spezifische 
Oberflache des Kalkhydrates erheblich vergrofiern so 
kann, wenn man gebrannten Kalk, in korniger oder 
f eingemahlener Form, in einer mit hoher Tpurenzahl 
laufenden Mischvorrichtung mit Wasser versetzt, dem 
wasserldsliche Kieselsaure abspaltende Verbindungen 
zugesetzt sind. Solche Verbindungen sind z. B. Alkali- 25 
silikate, besonders Wasserglas und Silikonate, z. B. • 
Kalium- oder Natriummethylsilikonat. Die Silikonate 
konnen auch dem gebrannten Kalk vor .dem Wasser 
in Pulverf orm zugesetzt werden. 

Die wasserloslichen, Kieselsaure abspaltenden Ver- 30 
bindungen hydrolysieren beim Kontakt mit dem durch 
das Wasser sich bildenden Kalkhydrat. Sie bewirken 
einerseits eine Loschverzogerung und andererseits die 
Bildung stark f ehlgeordneten, amorphen Gelhydrates. 
Die bei der Hydrolyse bzw. Umsetzung frei werdende 35 
Kieselsaure fallt ebenfalls als Gel aus. 

Es ist bereits ein Verfahren zur Erzeugung von pla- 
stisch leicht zu verarbeitenden und durch Pumpen f or- 
derbaren Kalk- und Kalkzementmorteln fiir Mauern 
und Verputz bekannt (deutsche Auslegeschrift 40 
1106 230), welches darin besteht, daB der frisch 
geloschte Kalkbrei zweckmaBig noch warm einer an 
sich bekannten mechanischen Aktivierung und Durch- 
luftung durch Schlagen, Wirbeln und Zerreiben 
unterworfen wird, wonach er ohne weiteres Abstehen 45 
in ublicher Weise weiterverarbeitet wird. Die spezi- 
fische Oberflache des Kalkhydrates wird hier nicht 
wesentlich verandert, d. h., die Primarstruktur des 
Kalkhydrates bleibt weitgehend erhalten. 

Nach der Erfindung wird jedoch durch die Ein- 50 
wirkung hoher Scherkrafte und durch die Zusatze die 
spezifische Oberflache des Kalkhydrates erheblich ver- 



Verfahren zur Herstellung eines Gelkalkhydrats 
mit stark vergroBerter spezifischer Oberflache 



Anmelder: 

Karl Possekel, Hamburg-Garstedt, Erlenkamp 55; 
Friedrich Doetsch, 

Koln-Diinnwald, Im Leuchterbruch 6 

Als Erfinder benannt: 

Friedrich Doetsch, Koln-Diinnwald 



groBert und damit die Primarstruktur verandert, so 
daB, wie eingangs erwahnt, ein verbessertes Haftver- 
mogen imd eine rasche Durchhartung des neuen Gel- 
kalkhydrates gewahrleistet ist. 

Das Gelkalkhydrat nach der Erfindung zeichnet sich 
durch eine extrem hone Oberflache aus, die iiber der 
von aktivierten Kalkhydraten liegt. Es kann zur Berei- 
tung von Mortel, zu Fassadenputzanstrichen und be- 
sonders zur Herstellung von Kalksandsteinen ver- 
wendet werden. 

Am Beispiel von drei handelsublichen Feinkalken 
(zwei WeiBfeinkalke, ein Wasserfeinkalk) soil der nach 
der Erfindung erzielte Effekt zur Herstellung von Gel- 
kalkhydrat mit extrem hoher Oberflache gezeigt wer- 
den. Im Vergleich werden die Oberflachen in m 2 /g 
gegeniibergestellt. 

1. In ublicher Weise trocken geloscht, d. h. Wasser- 
zugabe bis zur volligen Umsetzung des freien CaO. 

2. Geloscht in einem schnellaufenden Mischer mit 
einem UberschuB einer Natriummethylsiliconat- 
losung 1 : 25 mit Wasser versetzt. 

Versuchsergebnisse (in m 2 /g) 





Spezifische Oberflache 




herkomm- 


nach Fatent- 




lich 


anmeldung 


WeiBf einkalk 1 


17,0 


43,0 


WeiBf einkalk 2 


17,4 


38,2 


Wasserfeinkalk 


14,3 


25,1 



Die nachgewiesene Oberflachenvergrofierung iiber- 
steigt zum Teil 150%, bezogen auf das Vergleichs- 
material. 
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Patentanspriiche : 

1. VerfahreazurHerstellungeines Gelkatkhydra- 
tes mit stark vergrofierter spezifischer Oberfiache, 
dadurch gekennzeichnet, daB gekdrnter 
oder f eingenrahlener gebrannter Kalk in einer mit 5 
hoher ToureiizaM lauf enden Mischvorrichtung mit 
Wasser, dem wasserlosliche, Kieselsaure abspal- 
tende Verbindungen zugesetzt sind, yersetzt..wird. 

2. Verf ahren riach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB al&.tvasserlosliche, Kieselsaure ab- io 



4 

..' spaltehde^VerbindQiigen ..AJkaHsflikate, z* B.- Was- 
sergias, zugesetzt wercjen., 

3. Verfahren nach Aaspruch 1, dadurch'gekenn- 
zeichnet, daB als wasserl6sliche, Kieselsaure 
abspaltende . Verbindungen Silikonate, z. B. 
KaHum* oder Natriummethylsilikonat, zugesetzt 
werden. 

4. Verf abren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Silikonate in Pulverform zuge- 
setzt werden. 
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